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Mittel zur Verhinderung der Verfarbung von Sikkative 
enthaltenden Anstrichstof T en 



Oxydativ trocknende Lacksysteme , deren Trocknung duroh 
Zusatze von Schwermetallseif en auf Basis von organlschen 
Sauren, wie z.B. Napht hens Sure, Leintflf ettsaure, HarzsBuren, 
a-Xthyl-Hexansaure oder anderen synthetisahen sauren erfolgt, 
erleiden bei WeiBlacken hellgrundigen bzw. transparenten An- 
strichen und Polyesterkondensaten Verfarbungen oder es tritt 
lelcht Vergilbung ein. 

Der urspriingliche, vor der Sikkativlerung vorhandene Weifi- 
grad bei WeiBlacken z*B. erleidet durch Trockenstoff zusatze 
eine deutliche VerBnderung des Farbtons'. Je naoh Starke der 
Sikkativlerung kOnnen bei WeifJlaoken versohiedene Farbnuanoen 
hervorgerufen werden. Dleseunerwiinsohten Begleltersohelnungen 
der Sikkativlerung oxydativ trooknender Anstrlohmittel konn- 
ten bisher nicht beseitigt werden* Man hat zwar versuohtj 
duroh bestimmte FarbzusUtze bei weiflen Lack- und Einbrenn-. 
lackfarben eine Aufhellung des nacjigedunkelten Parbtones zu 
erreichen, dooh blieben alle diesej Versuche unbefriedigend., 

Oegenstand der Erf indung 1st die vkrwendung von sauren Phosj- 
phorestetfn der allgemelnen Formal / 
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|^I10-C0O n YOj m -PO (OH) >m 

in der R ein niederer Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstof f atomen 
und Y ein zwei- oder dreiwertiger aliphatischer oder aromati- 
scher Rest ist und n und m den Wert 1 oder 2 haben, und ihren 
Salzen als Mittel zur Verhinderung der Verfarbung von Sikka- 
tive enthaltenden Anstrichstoffen. Die erf indungsgemafi zu ver- 
wendenden sauren Phosphors Sureester leiten sich von ein- und 
mehrbasischen HydroxycarbonsMureestern, wie z.B. Glykols&ure- 
butylester, HydroxypropionsSureathylester, Hydro^-iso-capron- 
sSurebutylester,HydroxyphenylessigsSuremethylester, Hydroxy - 
benzoesSureSthylester, HydroxyphthalsSurediSthylester , ab. 

Salze dieser sauren Fhosphorsttureester von Metallen, die Ub- 
licherweise zur Sikkativierung dienen, wie z.B. Kobalt, Mangan, 
Blei, Calcium, Zirik, Cer, Vanadin und andere kbnnen ah Stelle 
der sauren Phosphorsttureester verwendet werden. Als Zusatz 
zu WeiBlacken hellen sie diese, insbesondere nach kUnstlicher 
Alterung, z.B. 15 Stunden bei 95°C, so stark auf, dafl sie im 
Welfigrad einer unsikkativierten Vergleichsprobe entsprechen. 

Bevorzugt flir die Zwecke der Erf indung werden die Aminsalze 
der sauren PhosphbrsSureester in Kombination mit den in der 
Praxis verwendeten Metallseifen, z.B. auf Basis von Naphthen- 
stture und synthetischen SHuren wie a-ftthylhexansliure. Hierbei 
ergeben siph die gleichen Aufhellungenj wie sie bei der Ver- 
wendung der Metallsalze dieser sauren PJiosphors&ureester er- 
zielt werden* Geeignete Amine zur Salzbildung mit den genann- 
ten Phosphorsttureestern sind z.B. pialkylcyolohexylataine, Di- 
cyolohexylamin, Cyclohexylamin, Trialkajiolamine und andere. 

■■■■■■ i - 

Die erflndungajgemaB zu verWendenden sauren Phosphorsttureester 
sind an slob bekannt oder ktJnnen nach bekannten Methpden duroh 
Utaaetzung der entspreohenden ein- und m^hrbaslsohen Hydroxy- 
oarbonsttureester rait Phosphor pentoxyd hjirgeatellt werden, Bel 
einer Uhiaataung im MoXverhttitnla der Hydrdxycarbonaaureeater 
mit Phosphor pentoxyd im Mol verbal tnis von 3tl entstehen 
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Gemiscae von Mono- und Diestern. Diese konnen ebenso wie die 
reinen sauren Monoester bzw. reinen Diester mit dera Jewells 
gewUnschten Amin neutralisiert werden. 

Mit dem Zusatz der erf indungsgemSBen sauren Phosphorsaureester 
oder ihrer Salze, insbe.sondere der Aminsalze zu Sikkative 
enthaltenden Anstrichstof fen wird in alien Fallen eine Verfar- 
bung verhindert. Anstrichstof fe im Sinne der Erfindung sind 
Anstrichmittel nach DIN 55 9^5, d.h. flUssige bis pastenf ornii- 
ge physikalisch oder chemisch trocknende Stoffe oder Stoffge- 
mische, die durch Streichen, Spritzen, Tauchen, Fluten und 
andere Verfahren auf Oberflachen aufgetragen werden und einen 
Anstrich ergeben.Sie bestehen in der Regel aus Bindemitteln, 
Pigmented Trockenmitteln, Weichmachern und FUllstoffen. 

Durch die erf indungsgemSBe Zugabe der genannten sauren Phos- 
phorsaureester oder ihrer Salze zu Fertiglacken, d.h. nach 
Zugabe der entsprechenden Trockner oder durch Zugabe in den 
Mahlansatz, wird in Jedem Fall eine deutliche Aufhellung er- 
zielt, die bei einem WeiBlack im Weifigrad etwa dem eines un- 
sikkativierten Originalanstriches entspricht. Verf&rbungen 
bei Klarlacken und bei Anstrichen, wie sie durch die Eigenfar- 
be verschiedener Trackenstof f e entstehen, werden beseitigt. 
Auch das VergrUnen eines WeiBlackes durch Kobalt wird beseitigt. 
Zur Erreichung optimaler Aufhellung ist es zweckmELBig, den 
Farbansatz 72 Stunden reifen zu lassen. Weifllacke oder weifie 
Einbrennlacke zeigen nach Zusatz der erf indungsgem&Ben Mittel 
keine oder nur eine sehr geringe Tendenz zur Vergilbung, Bei 
Einbrennlacken auf verschiedener Bindemittelbasis wurde sogar 
nach dem Einbrennen eine Aufhellung des Lackfilms beobachtet. 
Auch das sogenannte "pot life" bei reaktiv trocknenden Lacken 
wird nicht beeinflusst. Die Unterrostung bei Lackanstrichen 
auf Stahl wird durch den Zusatz der erf indungsgemSBen Mittel 
gemindert. 

Die Anwendungsmengen betragen o,o5 bis 3 %* Bei oxydativ luft- 
trocknenden WeiBlacken empfiehlt sich ein Zusatz von o,l bis 
1 Bei weiBen Einbrennlacken kann die Zusatzmenge zwischen 
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o,l und J> % schwanken, Polyesterkondehsate mit Kobalt oder 
Vanadin als Beschleuniger erfordern Zus&tze zwischen 0,05 und 
o,l %. Bel diesen Konzentrationen wird das pot life nicht ver- 
zbgert. Bei Zusatz der erf indungsgemaBen Mittel wird ferner 
beobachtet, daB das Absetzen der Pigmente und der FUllstoffe 
In den Lackfarben erheblioh yermindert 1st, daB die Hautbil- 
dung verzfcgert wird und daB der Verlauf nicht gestort wird. 
Anhand der Beispiele seien die mit den erf indungsgemaBen Mit- 
teln erzielten Wirkungen verdeutlicht : 

Beispiel 1 

Einem WeiBlack bestehend aus: 

57*5 Teilen Bindemittel (Langblalkyd auf Basis Lelnbl) 

35,o Teilen Titandioxid 

l,o Teilen Kobalt - Blei -r Mangan - Naphthenat Sikkativ 
o,75 % Co - 11 % Pb - o,75 £ Mn 

7,o Teilen Testbenzin 

wurde mit 1 Teil des Dimethylcyclohexylaminsalz6s des Glykol- 
s&urebutylester-Fhosphates versetzt. 

Die Auswertung der Auf striche auf Glasplatten nach Trocknung 
(Schichtstarke 35-^0 /Urn) erfolgte durch Messung des WeiBgrades 
mit einem Leukometer' nach Erichsen. 
Als Vergleich diente: 

Bariumsulfat = 99 % WeiBgrad 

Farbton BAL lol5 « o % WeiBgrad 



Lackfarbe nach Beispiel 1 


% WeiBgrad 


1) Lack ohne Sikkativ, nicht gealtert 


96 % 


2) Lack mit Sikkativ, nicht gealtert 


76 % 


3) Lack mit Sikkati^ nicht gea:itert 
+ l,o % Aufhellungsmittel, 
gem&B vorliegender Erfindung 


9o % 


*) Lack mit Sikkativ, gealtert 15 Std. 
95°C 


53 % 


5) Lack mit Sikkativ, gealtert 15 Std. 
95 C mit l,o % Aufhellungsmittel, 
gemKB vorliegender Erfindung 


84 % 
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' Beispiel 2 

Nach HinzufUgung von Mengen zwischen o,o5 - o.l Gew.-# des" 
in. Beispiel 1 beschriebenen Produktes zu einem Polyesterlack 
aus: 

9o,5 Teilen Polyesterharz 
o,27. Teilen Kobalt-Oktoat 6 % Co 
9,13 Teilen Zusatzlack (organisches Peroxyd), 

werden Reagenzglasgiesslinge nach DurchhSrtung im Vergleich 
zu einem Lackansatz ohne Zusatz stark aufgehellt. 
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Patexitans prliche 



Verwendung von sauren Fhosphorsaureestern der allgemeinen 
Forme 1 



£(ROtCO.) n Y ^m™ F0 (0H) : 



3-m 

in der R ein niederer Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstof fatoraen 
und Y ein zwei- oder dreiwertiger aliphatischer oder aromati- 
scher Rest ist und n und m den Wert 1 oder 2 haben, und xhren 
Sals; en als Mittel zur Verhinderung der VerfSrbung von Sikka- 
tive enthaltenden Anstrichstof fen* 

Verwendung von Aminsalzen der saurenPhosphorsSureester 
gemSB Anspruch 1 fUr die Zwecke des Anspruchs 1. 
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